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(54) Papier mrt einer im Gussstreichverfahren auf gebrachten Beschichtung 

(57) Bei einem Papier mrt einer im GuBstreichver- 
fahren aufgebrachten Beschichtung besteht das Pig- 
ment der Beschichtung zu 70 bis 1 00 Gew.% aus: 
gemahlenem Calciumcarbonat, gefaittem Calciumcar- 
bonat, Talkum Oder einer Mischung dieser Pigmente 
und das Bindemrttel der Beschichtung besteht, bezogen 
auf 100 Gew.-Teile Pigment, aus 6 bis 25 Gew.-Teilen 
Starkeether. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrrfft ein Papier mit einer im GuB- 
streichverfahren airfgebrachten Beschichtung, die aus 
einer mineralisches Pigment, ein Starkederivat sowie in 
an sich ublicher Zugabemenge bekannte GuBstreich- 
hilfsmittel umfassenden waBrigen Zusammensetzung 
gebildet ist. 

Aus der DE-43 27 366 C1 ist ein im GuBstreichver- 
fahren hergestelltes Papier bekannt, dessen Beschich- 
tung einen Glanz von 58 bis 68 % (nach Lehmann, 
Winkel 20 Grad) aufweist. Die bekannte Beschichtung 
enthalt als Bindemittel einen Latex mit einer Glasuber- 
gangstemperatur > 18 °C und das Pigment besteht zu 
70 bis 100 Gew.-Teilen aus Streichkaolin und/oder Tal- 
kum. 

Aus der DE-40 29 491 A1 ist ein im GuBstreichver- 
fahren beschichtetes Papier bekannt, bei dem ebenfalls 
ein filmbildendes Kunstharzbindemittel eingesetzt wind, 
a uf den Einsatz mineralischen Pigmentes jedoch ver- 
zichtet werden kann, der max. Anteil an mineraJischem 
Pigment in der im GuBstreichverfahren aufgebrachten 
Beschichtung jedoch auf 5 Gew.% beschrankt ist. 

Die DE-41 39 386 C1 schlagt einen im GuBstreich- 
verfahren beschichteten Karton vor, wobei die GuB- 
streichschicht filmbildendes Kunstharzbindemittel, 
naturliches Bindemittel, jedoch kein mineralisches Pig- 
ment, enthalt. GemaB den beiden zuletzt genannten 
Vorschlagen weisen die Deckschichten Glanzwerte im 
Bereich von mehr als 90 % auf. 

Es hat sich nun jedoch gezeigt, da 8 auch ein 
Bedarf fur ein einen geringeren Glanz aufwetsendes. 
jedoch mit einer hohen Glatte ausgestattetes, im GuB- 
streichverfahren hergesteJrtes Papier besteht, das ins- 
besondere im TTiermotransferdruckvertahren mit 
sogenannten Strichcodes zu bedrucken ist. Die Strich- 
codes werden mrttels Bildabtastgeraten (Scannern) 
erfaBt und z. B. in Registrierkassen lesbar gemacht. Es 
kommt hierbei auf hochste Genauigkeit des Druckbildes 
an. 

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein 
Papier zur Verfugung zu steJIen, das uber eine ausrei- 
chende Glatte verfugt, eine gute Druckfarbenannahme 
aufweist und mit hoher Genauigkeit bedruckbar ist. Ins- 
besondere will die Erfindung auch ein Papier mit matter 
Oberflache zur Verfugung steJIen, das bei der Bilderfas- 
sung mrttels Bildabtastgeraten eine verringerte Fehler- 
quote aufweist. 

Zur Losung der Aufgabe sieht die Erfindung ein 
Papier vor, das eine im GuBstreichverfahren aufge- 
brachte Beschichtung aufweist, die aus einer minerali- 
sches Pigment, ein Starkederivat sowie in an sich 
ubiicher Zugabemenge bekannte Guftstreichhitfsmittel 
umfassenden waBrigen Zusammensetzung gebildet ist 
Die Beschichtung soil dabei durch die Kombi nation der 
folgenden Merkmale gekennzeichnet sein: 
das Pigment besteht zu 70 bis 100 Gew.% aus gemah- 
lenem Calciumcarbonat, gefalttem Calciumcarbonat, 
Talkum Oder einer Mischung cSeser Pigmente und das 



Bindemittel der Beschichtung besteht - bezogen auf 
1 00 Gew.-Teile Pigment - aus 6 bis 25 Gew.-Teilen Star- 
keether. 

GemaB einer werteren Ausfuhrungsform der Erf in- 

5 dung ist die Beschichtung durch die Kombination der 
nachfolgenden Merkmale gekennzeichnet: 
das Pigment besteht zu 70 bis 1 00 Gew.% aus: gemah- 
lenem Calciumcarbonat, gefalltem taldurrrarbonat, 
Talkum oder einer Mischung dieser Pigmente und das 

10 Bindemittel der Beschichtung besteht aus einer 
Mischung, die - bezogen auf 100 Gew.-Teile Pigment - 
aus 6 bis 25 Gew.-Teilen Starkeether, 0,5 bis 5 Gew.- 
Teilen Polyvinytalkohol und/oder 0,5 bis 2 Gew.-Teilen 
Carboxylmethylzellulose besteht. 

is Von entscheidender Bedeutung zur Realisierung 
der Erfindung ist der Verzicht auf Latex und start dessen 
der Einsatz von Starkeether, wobei gemaB der im 
Patentanspruch 1 angegebenen Ausfuhrungsform Star- 
keether als alleiniges Bindemittel eingesetzt wird. 

20 Lediglich in untergeordneten Anteilen ist entsprechend 
der im Patentanspruch 2 angegebenen Ausfuhrungs- 
form der Einsatz eines synthetischen, filmbildenden 
Bindemrtteis und/oder von CMC moglich. 

GemaB einer werteren Ausfuhrungsform sieht die 

25 Erfindung vor, da B das Pigment zusatzlich bis zu 30 
Gew.-Teile Kieselgur, ein gefalltes Silikat des Alumini- 
ums oder Cateiums, Kaolin, calciniertes Kaolin, Alumini- 
umhydroxid, Titandioxid oder eine Mischung dieser 
Pigmente enthalt. 

30 Vorzugsweise besteht das Bindemittel der 
Beschichtung aus 6 bis 15 Gew.-Teilen Starkeether, 
bzw. ist gemaB der im Anspruch 2 angegebenen Aus- 
fuhrungsform vorgesehen. daB die Bindemittel mi- 
schung 6 bis 15 Gew.-Teile Starkeether enthalt. 

35 Zur Einstellung eines Papiers mit besonders matter 
Oberflache hat sich insbesondere ein Cafotumcarbonat 
mit grobem Korn als geeignet erwiesen. 

Unter gemahlenem Calciumcarbonat mit grobem 
Korn sind Cafoiumcarbonate zu verstehen, bei den en 

40 mindestens 60 Masse-% der Teitehen > 2 ^m sind. Ein 
fur die Zwecke der Erfindung geeignetes Talkum wetst 
eine TeilchengroBe auf von: 
unter 20 ^im = 98 Gew.% 
unter 10 ^im = 83 Gew.% 

45 unter 5 jim = 47 Gew.% 
unter 2 fim = 15 Gew.% 

Im allgemeinen ist eine besondere Vernetzung des 
aus Starkeether bestehenden Bindemrtteis durch 
Zugabe geeigneter Vernetzungshirtsmrttet nicht erfor- 

so derlich. Sofern das vorgesehene Einsatzgebiet es 
jedoch erfordert, kann das Bindemittel durch 0.5 bis 3,5 
Gew.-Teile eines oder mehrerer Vernetzungshilfsmittel 
aus der Gruppe: 

F^yaminepichlorhydrinharz, Polyamidepichlorhydrin- 
55 harz und Epoxidharz vernetzt werden. 

Insbesondere hat sich ein aliphatisches Epoxyd- 
harz als geeignet erwiesen, insbesondere ein Epoxyd- 
harz, das ein Reaktionsprodukt auf Basis von BisphenoJ 
A und F und Epichlorhydrin ist. 
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Vorzugsweise wind als StSrkeether ein Hydroxypro- 
pylstfirkeether eingesetzt, insbesondere ein Hydroxy- 
propylstarkeether, der einen Substrtutionsgrad < 0,2 
aufweist, ganz besonders ist ein Hydroxypropylstar- 
keether mrt einem Substrtutionsgrad von 0,04 bis 0,12 5 
bevorzugt. 

Zur Glanzmessung der erfindungsgemaB aufge- 
brachten Beschichtung wind das bekannte Gardener- 
Vertahren eingesetzt, wobei sich zur Losung der Auf- 
gabe insbesondere ein mrt einem Winkei von 20 Grad 10 
gemessener Gianzwerl < 5 % als geeignet erwiesen 
hat. 

Vergleichsweise durchgefuhrte Glanzmessung en 
nach dem Vertahren von Lehmann ergeben bei einem 
den hochsten Glanzwert ergebenden WinkeJ von 45 is 
Grad Werte unterhato von 20 %. 

Die Messung der Giatte erfokjt in geeigneter Wetse 
mrt dem Parker Print Surf-Verfahren nach ISO 8791-4 
unter Verwendung eines von der Fa. Lorenzen u. Wettre 
in Kista (Schweden) hergestelften Gerates. Erf indungs- 20 
gemaB hat sich ein Wert ^2,5 ^m, insbesondere < 2 
jim, ganz besonders < 1,7 \isn, als geeignet erwiesen. 

Als GuBstreichhilfsmrttel kam die erfindungsge- 
maBe Beschichtung auBer den angegebenen Pigmen- 
ten und Biridemrttelkomponenten ferner noch enthalten: 25 
Dtsperojermrttel, AWosemrttel, wie die Stearate von 
Natrium und Calcium. Ole, insbesondere Turkisch 
Rotof, Nuancierungsfarbstoffe, Verdickungshilfsmrttel, 
Errtschaumer und Mittel zur Regulierung des pH-Wer- 
tes, wobei diese GuSstreichNHsmrttel in einer Menge 30 
bis zu insgesamt 4 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew - 
Teile Pigment, in der Beschichtung vorliegen. 

Unter dem in den Patentanspruchen erwahnten 
GuBstreichverfahren ist die sogenanrrte "direkte 
Methode" zu verstehen, d. h. das GuBstreichverfahren, 35 
bei dem die mrt egalisierten, aber noch naBen Strich 
versehene Warenbahn mit der beheizten Oberfiache 
eines Hochglanzzylinders in Kontakt gebracht wird. Die 
sogenanrrte "ReweT-Methode und die GeJierungsme- 
thode werden von der vortiegenden Erfindung nicht 40 
umfaBt. 

Als Beschichtungstrager kommen Papiere mrt einer 
Flachenmasse im Bereich von 40 bis 250 g/m 2 in Frage; 
sofern es sich dabei urn vorgestrichene Papiere han- 
dett, ist erfindungsgemaB ein Strichauftragsgewicht von 45 
16 bis 25 g/m 2 vorgesehen. Ohne Vorstrich wird erfin- 
dungsgemaB die Beschichtung mrt einer Flachenmasse 
von 18 bis 35 g/m 2 aufgetragen. Vorzugsweise sind die 
Beschichtungstrager jedoch lediglich mrt einer Oberfia- 
chenleimung versehen. so 

Die nachtolgenden Beispiele eriautern die Erftfi- 
dung: 

BeispieJ 1 

55 

Eine wdBrige Aufschiammung aus 65 Gew.-Teilen 
grob gemahlenem Caldumcarbonat - 60 Gew.% > 2 urn 
- und 35 Gew.-Teilen Talkum wird unter Zusatz von 0,13 
Gew.-Teilen, bezogen auf Gesamtpigment, eines poly- 



carbonsauren Salzes als Dispergier mittel hergestellt 
und dieser Mischung eine 20 %*ge Losung eines Hydro- 
xypropylstarkeethers mrt einem Substrtutionsgrad von 
0,07 in einer Menge von 20 Gew.-Teilen (trocken), bezo- 
gen auf Trockengewichtsteile des Pigmentes, zugege- 
ben Nach Herstellung einer homogenen Mischung wird 
als Ablosemittel eine Calctumstearatdispersion zugege- 
ben, wobei der Anteil des Calciumstearats, bezogen auf 
den Gesamtfeststoffgehalt der Mischung 1 Gew.% 
betragt. Die fertige Streichfarbe wird auf einen pH-Wert 
von 9,9 eingesteJIt. Der Feststoffgehart der Streichfarbe 
betragt 59,6 Gew.%. 

Ein in der Masse geletmtes holzfreies Streichrohpa- 
pier mit einem Fullstoffgehalt von 8 Gew.%, das mit 
einer Stdrkeprdparation versehen wurde und eine Fla- 
chenmasse von 54 g/m 2 aufweist, wird auf einer GuB- 
streicheinrichtung mit der vorstehend angegebenen 
Streichfarbe beschichtet, wobei 26 g/m 2 - gerechnet als 
Trockengewichtsteile - aufgetragen werden. Die Ablo- 
sung des getrockneten Papier s vom Hochglanzzylinder 
erfolgt problemlos. Die Glanzmessung nach Gardener 
bei einem Winkel von 20 Grad ergibt einen Wert von 1 ,1 
%. Die Oberfiache hat einen Parker Print Surf-Wert von 
1.7. 

Beispiel 2 

Eine Streichfarbe errtsprechend dem vorhergehen- 
den Beispiel 1 wurde hergestellt, wobei der Gesamtpig- 
mentanteil unverdndert blieb, jedoch das im Beispiel 1 
eingesetzte Talkum durch grob gemahlenes Calcium- 
carbonat mit grobem Korn ersetzt wurde. Im ubrigen 
wurde wie im Beispiel 1 vertahren, wobei die Auftrags- 
menge der Streichfarbe auf das in Beispiel 1 angege- 
bene Streichrohpapier 26 betrug. Es wurde ein 
Glanzwert von 1,1% und ein Parker Print Surf-Wert von 
Ugemessen. 

Beispiel 3 

Errtsprechend Beispiel 1 wurde eine Streichfarbe 
hergestellt, bei der jedoch zusatzlich 2 Gew.-Teile eines 
Vernetzungshilfsmrttels - bezogen auf otro Pigment - 
zugegeben wurden. Bei dem angegebenen Vernet- 
zungshiffsmrttel hand eft es sich um ein Reaktionspro- 
dukt aus Bisphenol A und F mrt Eptchlorhydrin 

Errtsprechend Beispiel 1 wurde die Streichfarbe auf 
das in Beispiel 1 angegebene Streichrohpapier aufge- 
tragen. Das Auftragsgewicht betrug 27 g/m 2 . Es wurde 
ein Glanzwert von 1,1% und ein Parker Print Surf-Wert 
von 1 ,7 um gemessen. 

Beispiel 4 

Es wird ein Papier errtsprechend Beispiel 1 herge- 
stellt, wobei die Streichfarbe jedoch statt 35 Gew.-Teilen 
Talkum nur 20 Gew.-Teile Talkum und zusatzlich 15 
Gew.-Teile calciniertes Koalin als Ptgmentkomponente 
enthait Das Auftragsgewicht betrug 25 g/m 2 . 
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Patentanspruche 

1. Papier mit einer im GuBstreichverfahren aufge- 
brachten Beschichtung, die a us einer mineraJi- 
sches Pigment, ein Starkederrvat sowie in an sich 
ublicher Zugabemenge bekamte GuBstretchhirfs- 
mittel umfassenden waBrigen Zusammensetzung 
gebiWet ist, wobei die Beschichtung durch die Kom- 
bi nation der folgenden Merkmale gekennzeichnet 
ist: 



7. Papier nach einem der Anspruche 1, 3, 4 und 6 
oder 2, 3, 5 und 6. dadurch gekennzeichnet, da (3 
die Beschichtung, bezogen auf 100 Gew -Teile otro 
Pigment - 0,5 bis 3,5 Gew. -Teile eines oder mehre- 
rer Vernetzungshilfsmittel aus der Gruppe: 
Polyaminepichlomydrinharz, Polyamdepichlorhy- 
drinharz und Epoxidharz enthdtt. 



das Pigment besteht zu 70 bis 1 00 Gew.% aus: 
gemahlenem Caiciumcarboftat, gefailtem Cal- 
ciumcarbonat, Talkum oder einer Mischung 
dieser Pigmente, 15 
das Bindemittel der Beschichtung besteht - 
bezogen auf 100 Gew. -Teile Pigment - aus 6 
bis 25 Gew.-Teilen Starkeether. 



2. Papier mit einer im GuBstreichverfahren aufge- 20 
brachten Beschichtung, die aus einer minerali- 
sches Pigment, ein Starkederrvat sowie in an sich 
ublicher Zugabemenge bekamte GuBstreichhiffs- 
mittel umfassenden waBrigen Zusammensetzung 
gebiJdet ist, wobei die Beschichtung durch die Kom- 25 
bination der folgenden Merkmale gekennzeichnet 
ist: 



- das Pigment besteht zu 70 bis 1 00 Gew.% aus: 
gemahlenem Caiciumcarbonat, gefailtem Cal- so 
ciumcarbonat, Talkum oder einer Mischung 
dieser Pigmente, 

das Bindemittel der Beschichtung besteht aus 
einer Mischung, die - bezogen auf 100 Gew - 
Teile Pigment - aus 6 bis 25 Gew.-Teilen Star- 35 
keether, 0,5 bis 5 Gew.-Teilen PofyvinyiaJkohol 
und/oder 0,5 bis 2 Gew.-Teilen Carboxymethyl- 
zelMose besteht. 



3. Papier nach einem der Anspruche 1 oder 2, 40 
dadurch gekennzeichnet, daB das Pigment zusatz- 
lich bis zu 30 Gew -Teile Kieselgur, ein gefailtes Sili- 
kat des Aluminiums oder Calciums. Kaolin, 
calciniertes Kaolin, Aluminiumhydroxid, Titandioxid 
oder eine Mischung dieser Pigmente enthait. 46 



4. Papier nach einem der Anspruche 1 und 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Bindemrttel der Beschich- 
tung aus 6 bis 15 Gew.-Teilen Starkeether besteht. 

50 

5. Papier nach einem der Anspruche 2 und 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Bindemrttelmischung der 
Beschichtung 6 bis 15 Gew -Teile Starkeether ent- 
hait. 

55 

6. Papier nach einem der Anspruche 1 , 3 und 4 oder 
2, 3 und 5, dadurch gekennzeichnet. daB es sich 
bei dem Caiciumcarbonat um ein Caiciumcarbonat 
mit grobem Korn handelt. 
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